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Cadre n° 1 Base de I'opinion 



1 En ce qui concerne la langue, la presente opinion a 6X6 Stablie sur la base de la demande internationale dans 
' la langue dans laquelle elle a 6X6 depos§e, sauf indication contraire donn6e sous ce point. 

□ La entente opinion a 6t6 6tablie sur la base d'une traduction de la langue dans laquelle la demande 
Internationale a 6(6 d<§pos6e dans la langue suivante , qui est la langue de la traduction remise aux fins 
de la recherche internationale (selon les regies 12.3 et 23.1 .b)). 

2 En ce qui concerne la ou les sequences de nucleotides ou d'acides amines divulgates i dans la demande 
IM^nSe. to cas 6ch6ant, la recherche internationale a 6X6 effectu§e sur la base des §l6ments suivants . 

a. Nature de I'element : 

□ un listage de la ou des sequences 

□ un ou des tableaux relatifs au listage de la ou des sequences 

b. Type de support : 

□ sur papier sous forme §crite 

□ sur support eiectronique sous forme dechiffrable par ordinateur 

c. Moment du d6pot ou de la remise : 

□ contenu(s) dans la demande internationale telle que deposSe 

□ d£pos6(s) avec la demande internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur 

□ remis ulterieurement & la pr£sente administration aux fins de la recherche 

3 □ De plus lorsque plus d'une version ou d'une copie d'un listage des sequences ou d'un ou plusieurs 

tableaux v relatifs a 6X6 d§posee, les declarations requises selon lesquelles les informations fournies 
ulterieurement ou au titre de copies supptementaires sont identiques k celles initialement fournies et ne 
vont pas au-dela de la divulgation faite dans la demande internationale telle que d§pos6e initialement, 
selon le cas, ont 6X6 remises. 

4. Commentaires compl6mentaires : 



Formulaire PCI ASM 237 (janvier 2004) 



OPINION ECRITE DE L' ADMINISTRATION 
CHARGEE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE 



Demande international n° 
PCT/FR2004y001798 



Cadre n° V Declaration motlvee selon la regie 43b/s.1(a)(i) quant a la nouveaute, I'activite Inventive et 
la possibility duplication industrielle; citations et explications a I'appul de cette declaration 

1. Declaration 

Nouveaute Oui : Revendications 5,6,19,22,23 

Non: Revendications 1-4,7-18,20,21,24-26 

Activity inventive Oui : Revendications 

Non : Revendications 1-26 

Possibility ^application industrielle Oui: Revendications 1-26 

Non : Revendications 



2. Citations et explications 
voirfeuilleseparee 
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Concernant le point V 

Declaration motivee quant a la nouveaute, I'actlvite Inventive et la possibility 
d'appllcatlon Industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

D1 : LEE, SHIWOO ET AL: "Oxygen permeation and syngas production of 

La0.7Sr0.3Ga0.6Fe0.4O2-.delta. oxygen permeable membrane" JOURNAL 
OF THE KOREAN CERAMIC SOCIETY (2003), 40(6), 594-600, juin 2003 
(2003-06), XP0080291 78 

D2: TANTAYANON SUPAWAN ET AL: "Synthesis and characterization of Sr 
and Fe substituted LaGa03 perovskites and membranes" SEP. PURIF. 
TECHN0L;SEPARATI0N AND PURIFICATION TECHNOLOGY JUL 1 
2003, vol. 32, no. 1-3, 1 juillet 2003 (2003-07-01), pages 319-326, 
XP001 189094 

D3: JP 2001 093325 A (ISHIHARA TATSUKITAKITA YUSAKU; NGK SPARK 
PLUG CO LTD) 6 avril 2001 (2001-04-06) 

D4: KUSCER D ET AL: "Defect structure and electrical properties of La/sub 1- 
y/Sr/sub y/Fe/sub 1-x/AI/sub x/O/sub 3- delta f JOURNAL OF THE 
AMERICAN CERAMIC SOCIETY, MAY 2001 , AMERICAN CERAMIC SOC, 
USA, vol. 84, no. 5, mai 2001 (2001-05), pages 1 1 48-1 1 54, XP002275672 
ISSN: 0002-7820 

D5: ISHIHARA T ET AL: "Fe doped LaGa03 perovskite oxide as an oxygen 
separating membrane for CH4 partial oxidation" SOLID STATE IONICS, 
NORTH HOLLAND PUB. COMPANY. AMSTERDAM, NL, vol. 152-153, 
decembre 2002 (2002-12), pages 709-714, XP004398298 ISSN: 0167-2738 

D6: JP 2000 251533 A (MITSUBISHI MATERIALS CORP) 14 septembre 2000 
(2000-09-14) 



1 . Nouveaute (Article 33(2) PCT) 

a. La revendication 1 revendique un materiau qui doit contenir les elements A (a) , A ,(a> , 
B (t» t B o»D et o 3 . 5 . La presence des elements A ,,(a "', B ,(bHJ » et B" (b "> est optionnelle, aussi 
dans les revendications 14, 15 et 17. 

b. Les pages 10, ligne 14, jusqu'a page 12, ligne 13, decrivent la synthese du materiau 
perovskite La 06 Sr 04 Ga 01 Fe 09 O 3 .6- Le demandeur a pris de la poudre Fe 2 0 3 , pourfournir 
les elements B (b) et B (b+1) , qui sont dans ce cas Fe 3 * etFe 4 *. Le demandeur a clairement 
indique que les atmospheres pendant la calcination et le frittage ne sont pas tres 
critiques, les deux peuvent avoir une pression partielle d'oxygene de I'atmosphere dans 
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Tintervalle de 10 7 Pa a 10 5 Pa. La temperature de calcination est comprise entre 900^ 
et 1200<C et la temperature de frittage est comprise entre tOOO'C et 1400^. II semble 
qu'aucune mesure speciale ne soit n§cessaire pour obtenir un melange de Fe 3+ et 
Fe^dans le materiau fritt§. II suffit de prendre de la poudre Fe 2 0 3 , avec les autres 
poudres, et de les calciner d'une fagon standard et de preparer un corps fritte a la 
maniere standard. 

c. La revendication 2 n'ajout aucun caracteristique a la revendication 1 , parce 
qu'aucune valeur specifique de 6 est delimitee dans cette revendication. 

d. En considerant les revendications 20 et 21 , on peut remarquer que I'atmosphere 
pendant une phase de frittage est toujours contr6l6e, on doit toujours choisir un 
pourcentage d'oxygene dans cette atmosphere. Toutes les etapes de frittage dans une 
atmosphere d'oxygene contiennent une etape de d6liantage, parce qu'un liant 
organique d'un corps vert est toujours au moins partiellement brule si Ton chauffe un 
corps vert pendant une 6tape de frittage. 

e. Le document D1 decrit un materiau conducteur mixte d'electrons et d'anions O 2 " de 
structure cristalline de type perovskite, dont la neutrality electrique du reseau cristallin 
est conservee, avec la formule LaoySro^GaoeFeo^O^. La temperature de calcination est 
comprise entre 800*0 et 1 250^ et la temperature de frittage est comprise entre 
1350*0 et 1550°C. II n'y a aucune raison d'assumer que le materiau du document D1 
ne contient pas un melange de Fe^et Fe^dans le materiau fritte. 

Le contenu du document D1 remet en cause le caractdre novateur des revendications 
1-4,7-18, 20, 21 et 24-26. 

f. Les memes raisonnements de document D1 sont aussi valables pour le document 
D2, qui decrit un materiau de type perovskite, avec la formule La 06 Sr 04 Ga 02 Fe 0 6 0 3 _$ (la 
temperature de calcination est comprise entre 800*0 et 1300*0 et la temperature de 
frittage est comprise entre 1250%) et 1380*0), et le document D3, qui decrit un 
materiau de type perovskite, avec la formule La (1 . x) Sr x Ga (1 . y) Fe y 0 3 . 6 , x = 0.2-0.4 et y = 
0.3-0.4 (la temperature de calcination est 1000*0 et la temperature de frittage est 
1500*0). 

Les contenus des documents D2 et D3 remettent en cause le caractere novateur des 
revendications 1-4, 7-18, 20, 21 et 24-26. 
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g. Le document D4 ctecrit un materiau conducteur mixte d'electrons et d'anions O 2 * de 
structure cristalline de type perovskite, dont la neutrality electrique du reseau cristallin 
est conservee, avec la formule La (1 . x) Sr x Fe 3+ (1 . x) Fe 4+ Al x 0 3 ^. 

La presence de Fe 4+ est specifiquement mentionnee, par exemple dans la composition 
2 de la table III. La temperature de calcination est 1000^ et la temperature de frittage 
est 1300^0. 

Le contenu du document D4 remet en cause le caractere novateur des revendications 
1-4, 7-18, 20, 21,24 et 26. 

h. Le document D5 decrit un materiau conducteur mixte 6lectronique et d'anions O 2 " de 
structure cristalline de type perovskite, dont la neutrality electrique du reseau cristallin 
est conservee, avec la formule La 0 7 Sr 03 Fe 0 4 Ga 0 6 0 3 (figure 2). La temperature de 
calcination est lOOO'C et la temperature de frittage est 1500 °C. II n'y aaucune raison 
d'assumer que le materiau du document D5 n'a pas un melange de Fe 3+ et Fe^dans le 
materiau fritte. 

Le contenu du document D5 remet en cause le caractere novateur des revendications 
1-4, 7-18, 25 et 26. 

i. Le document D6 decrit un materiau conducteur mixte §lectronique et d'anions O 2 " de 
structure cristalline de type perovskite, dont la neutrality electrique du reseau cristallin 
est conservee, avec la formule Lao gSro -jFeogGa^Og (figures 3 et 4). La temperature de 
calcination est 1 100°G et la temperature de frittage est 1550^. II n'y a aucune raison 
d'assumer que le materiau du document D6 n'a pas un melange de Fe 3+ et Fe^dans le 
materiau fritte. 

Le contenu du document D6 remet en cause le caractere novateur des revendications 
1-4, 7-1 8 et 26. 

2. Activlte inventive (Article 33(3) PCT) 

a. II apparait que les revendications 5 et 6 sont speculatives (voir point 3 de cette 
communication). Les revendications 5 et 6 done ne peuvent pas etre liees a une activite 
inventive. 

b. II n'est pas clair quel peut etre I'effet surprenant et inventif lie a la revendication 19. 
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Le demandeur n'a pas donn6 d'arguments supportant une activite inventive liee a la 
revendication 19, en comparant I'objet de la revendication 19 avec Tart anterieur. 

c. Le tableau 1 de la demande montre un effet de la caracteristique de la revendication 
22, la pression partielle d'oxygene inferieure ou egale a 0,1 Pa pendant le frittage 
resulte en un flux d'oxygene plus haul Neanmoins, le demandeur n'a pas donn§ 
d'arguments montrant que cet effet est surprenant et inventif, en comparant I'objet de la 
revendication 22 avec Tart anterieur. 

d. Le tableau 1 de la demande montre aussi un effet de la caracteristique de la 
revendication 23, la calcination dans une atmosphere d'air resulte dans une prevention 
de fissuration de la membrane. Neanmoins, le demandeur n'a pas donne d'arguments 
montrant que cet effet est surprenant et inventif, en comparant I'objet de la 
revendication 23 avec Tart anterieur. 

Concernant le point VIII 

Certaines observations relatives a la demande internationale 
3.Clarte (Article 6 PCT) 

a. Les revendications 1-26 ne se fondent pas sur la description, comme I'exige Tarticle 
6 PCT, vu que leur portee est plus vaste que celle qui est justifiee par la description et 
les dessins. Les raisons en sont les suivantes: 

La description montre uniquement un exemple d'un materiau: La 06 Sr 0 4 Ga 01 Fe 09 O 3 . 6 . 

Le seul exemple d'element A est La. La revendication 1 mentionne que ('element A 
peut aussi etre un metal alcalino-terreux. Les metaux alcalino-terreux sont d'un autre 
groupe du systeme periodique que les terres rares et actinides, avec des autres 
proprietes. II n'est pas probable que le remplacement d'un element du groupe des 
terres rares par un element du groupe de metaux alcalino-terreux donnera les memes 
proprietes. Pour cette raison les revendications 1-26 ne sont pas soutenues par la 
description pour le cas ou Telement A est un metal alcalino-terreux. 

Le seul exemple d'element A' est Sr. La revendication 1 mentionne que Pelement A' 
peut aussi etre une terre rare ou un actinide. Comme explique ci-dessus, il n'est pas 
probable que le remplacement d'un element du groupe de metaux alcalino-terreux par 
un element du groupe de terres rares ou actinides donnera les memes proprietes. Pour 
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cette raison les revendications 1-26 ne sont pas soutenues par la description pour le 
cas ou I'element A' est de la groupe de terres rares ou actinides. 

Le seul exemple d'6l6ment B est Fe. La revendication 1 mentionne que I'element B 
peut etre un metal de transition. La groupe des metaux de transition est un groupe 
vaste avec des metaux qui ont des proprietes tres variees. Dans le cas ou un materiau 
contenant I'element Fe a un certain effet, on ne peut pas assumer que ce materiau 
aurait les memes proprietes si Ton remplace le Fe par un autre metal de transition qui 
aussi peut exister sous plusieurs valences. Pour cette raison les revendications 1-26 
sont soutenues par la description seulement pour le cas ou I'element B est Fe. 

b. La presence des elements A" et B' parait speculative, car I'exemple ne d§crit pas un 
materiau contenant un element A" ou B*, et la description n'explique aucun effet de la 
presence d'un element A" ou B\ Pour cette raison les revendications 1-26 ne sont pas 
soutenues pour le cas ou I'element A" ou B' est present. 

c. La presence d'6l§ment B" semble obligatoire, en contradiction avec la revendication 
1 , parce que le demandeur n'a pas fournit un exemple sans I'element B". Le seul 
exemple decrit un materiau contenant Ga comme I'element B". Le demandeur n'a pas 
montre que les proprietes souhaitees peuvent etre obtenues sans la presence de Ga. 

Selon la definition de I'element B" dans la revendication 1 , I'element B M peut aussi etre 
un metal de transition, un metal alcalino-terreux, I'aluminium, I'indium, le germanium, 
I'antimoine, le bismuth, retain ou le plomb. Tous ces oxydes, sauf I'indium, sont d'un 
autre groupe du systeme periodique que le gallium, avec des autres propri6t6s. II n'est 
pas probable que le remplacement de gallium par I'un des elements mentionnes (sauf 
I'indium) donnera les memes proprietes. Pour cette raison les revendications 1-26 ne 
sont pas soutenues pour le cas ou l'6lement A" est le gallium ou I'indium.steu 
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